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I. G. Farbenindustrie Akt-Ges. in Frankfurt a. M.*) 
Verfahren zum Stabilisieren von Gemischen aus fetten und nichtfetten Olen 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 7. November 1926 ab 



In steigendem Mafte fiihren sich als 
Schmiermittel fitr die Maschinenindustrie, 
Automobilindustrie usf . Mischungen von Rizi- 
nusol und Mineralol u. dgl. ein, da solche Mi- 
5 schungen vor unvermischtem Mineralol meh- 
rere Vorteile aufweisen. Indessen ist es im 
allgemeinen nicht leicht, Mischungen aus bei- 
den Komponenten derart herzustellen, dafi die- 
selben eine echte Losung bilden und nicht 

10 beim Lagern bzw. beim Gebrauch sich wieder 
entmischen. Die Anwendung von Losungs- 
vermittlern zur Behebung dieser Schwierig- 
keit setzt voraus, daB solche Losungsvermitt- 
ler in, ihren physikalischen Eigenschaften den 

15 beiden Hauptkomponenten moglichst nahe- 
stehen, also ebenfalls viskose, hochentflamm- 
bare, nicht verdunstende, wasserunlosliche, 
nicht sauernde, kalte- und hitzebestandige, 
nicht verharzende, hochsiedende Fliissigkeiten 

20 darstellen. An derartigen Fliissigkeiten ist 
an und fiir sich schon, sieht man von Mineral- 
olen und fetten Olen ab, grofier Mangel, und 
die vorhandenen wenigen diesen Bedingungen 
vielleicht geniigenden Handelsprodukte haben 

25 wieder nicht die in vorliegendem Falle erfor- 
derliche Eigenschaft, sich sowohl in Mineralol 
als auch in nicht fetten Olen, z. B. Rizinusol, 
zu losen und deren Mischung tatsachlich zu 
stabilisieren. 

30 Es wurde nun gefunclen, dafi die durch Syn- 
these leicht und billig erhaltlichen aromati- 



schen Briickenkohlenwasserstofre vom Ty- 
pus X-CH 2 -Y durchaus alien Anforderungen 
an einen derartigen Losungsvermittler ge- 
nugen. Hierbei stellt Y einen aromatischen 35 
Kern, X einen aromatischen oder aliphatischen 
Rest dar. Beispielsweise sind sehr geeignet 
als Losungsvermittler das Heptylnaphthalin, 
Butylnaphthalin, Athylnaphthalin, Diathyl- 
naphthalin, Benzyltoluol, Benzyl-Xylol, Ben- 40 
zyltetrahydronaphthalin, Benzylnaphthalin, 
Dibenzylnaphthalin, Athylbenzylnaphthalin 
und ahnliche fliissige Substanzen. Dieselben 
haben einen hohen Entflammungspunkt, eine 
teilweise nicht unbetrachtliche Viskositat, 45 
sind vollig neutral, verharzen und verdunsten 
nicht, haben einen tiefen Stockpunkt und 
einen hohen Siedepunkt und haben vor allem 
die erfindungsgemaB wichtige Eigenschaft, 
triibe und nicht haltbare Mischungen von 50 
Rizinusol und Mineralol zu klaren und zu 
stabilisieren. 

Beispiele fiir stabile Gemische: 

55 

1. 3oTeile Rizinusol, 40 Teile Schmierol, 
30 Teile Athylnaphthalin (erhaltlich aus Athyl- 
chlorid und Naphthalin). 

2. 40 Teile Rizinusol oder Cottonol, Oli- 
venol u. dgl., 45 Teile Motorol, 1 5 Teile Ren- 60 
zylnaphthalin (erhaltlich aus Benzylchlorid 
und Naphthalin). 



*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben worden: 

Dr. Karl Daimler in Frankfurt a. M.-Huchst. 
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Patentanspruch : 

Verfahren zum Stabilisieren von Ge-. 
mischen aus fetten unci nichtfetten Olen, 



gekennzeicbnet durch den Zusatz von Koh- 
lenwasserstoffen vom Typus X~CH 2 -Y, 
worin Y einen aromatischen Kern, X einen 
aliphatischen oder aromatischen Rest dar- 
stellt. 



